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@ LAQUE CAPILLAIRE A BASE DE POLYESTERS SULFONIQUES RAMIFIES ET A HAUTE TENEUR EN EAU. 



(57) L'invention concerne une composition de coiffage 
conditionnee dans un dispositif aerosol comprenant 

. de 45 a 65 % en poids d'une pliase liquide contenant, 
a I'etat dissous ou finement disperse dans un milieu liquide 
aqueux ou hydroalcoolique cosmetiquement acceptable, au 
moins un polyester sulfonique ramifie, et 

. de 35 a 55 % de dimethylether en tant qu'agent propul- 
seur, 

^ la teneur totale en eau de la phase liquide etant compri- 

<se entre 65 % et 99 % en poids, ainsi qu'un precede de coif- 
fage utilisant une telle composition. 
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Laque capillaire a base de polyesters sulfoniques ramifies et 
a haute teneur en eau 

La presente invention conceme des compositions de coiffage 
5 conditionnees dans un dispositif aerosol comprenant un polyester sulfonique 
ramifie et une proportion importante en eau, ainsi qu'un precede de coiffage 
utilisant une telle composition. 

L'utilisation de polyesters sulfoniques ramifies dans des compositions 
10 de coiffage et de fixation des cheveux est connue et d^crite par exemple dans 
les documents EP 0 966 946, WO 98/38969 et WO 99/63955. 

Toutefois, la demanderesse a constate que l'utilisation de ces 
polyesters sulfoniques ramifies dans des laques capillaires contenant des 
15 proportions importantes en alcool donnait, cartes, d'excellentes proprietes 
coiffantes mais ne permettait pas d'pbtenir un pbuyoir laquant satisfaisant. 

Par ailleurs, les polyesters sulfoniques ramifies appliques sous forme 
de laques a forte teneur en alcool laissent, apres elimination par brossage, les 
cheveux avec un toucher sec. Ce phenomene ind^sirable est particuli^rement 
20 visible pour des cheveux teints. 

La demanderesse a constate que Taugmentation de la teneur globale en 
eau des laques capillaires ameliorait non seulement le pouvoir laquant des 
compositions obtenues, mais conferait egalement aux cheveux, apres brossage, 
25 un toucher plus lisse et plus cosmetique que les laques connues a forte teneur 
en alcool. 

L'invention a par consequent pour objet une composition de coiffage 
conditionnee dans un dispositif aerosol comprenant 
30 • de 45 a 65 % en poids d'une phase liquide contenant, a I'etat dissous 

ou fmement disperse dans un milieu liquide aqueux ou 
hydroalcoolique cosmetiquement acceptable, au moins un polyester 
sulfonique ramifie, et 

• de 35 a 55 % en poids de dimethylether en tant qu'agent propulseur. 
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la teneur totale en eau de la phase liquide etant comprise entre 65 % et 99 % en 
poids. 

L'invention a egalement pour objet un precede de coiffage par 
5 pulverisation d'une telle composition de coiffage, conditionn^e dans un 
dispositif aerosol, sur les cheveux. 

Comme indique ci-dessus, la phase liquide de la composition de 
coiffage de la presente invention contient un milieu aqueux ou 
1 0 hydroalcoolique, h savoir un melange d'eau et d'6thanol. 

Lorsqu'elle contient de I'ethanol, le rapport en poids de I'ethanol 
present dans la phase liquide au dim6thyl6ther (agent propulseur) est de 
preference inferieur ou 6gal a 1. 

Dans un mode de realisation prefere, la teneur en ^thanol de la phase 
15 liquide est inferieure ou 6gale ^ 35 % en poids, de preference inferieure ou 
egale a 25 % eii poids, et en particulier inferieure ou 6gale a 15 % en poids. 

Les polyesters sulfoniques ramifies utilises dans les compositions de la 
pr6sente invention sont connus dans la technique. Leur structure et synthese 
20 sont decrites dans les documents WO 95/18191, WO 97/08261 et 
WO 97/20899. 

On prefere en particulier des polyesters sulfoniques ramifies obtenus 
par polycondensation 

25 (a) d'au moins un acide dicarboxylique ne portant pas de fonction 

sulfonique, 

(b) d'au moins un did ou d'un melange d'un diol et d'une diamine, 

(c) d'au moins un monomere comportant deux fonctions reactives, 
identiques ou differentes, choisies parmi les groupes hydroxyle, 

30 amino et carboxyle, et portant en outre au moins une fonction 

sulfonique, et 

(d) d'au moins un monomere comportant au moins trois fonctions 
reactives, identiques ou differentes, choisies parmi les groupes 
hydroxyle, amino et carboxyle. 
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Les acides dicarboxyliques formant les motifs (a) peuvent etre des 
acides dicarboxyliques aliphatiques, des acides dicarboxyliques alicycliques, 
des acides dicarboxyliques aromatiques et des melanges de tels acides. 
5 On peut citer a titre d'exemples I'acide 1,4-cyclohexanedioique, I'acide 

succinique, I'acide glutarique, I'acide adipique, I'acide azelaique, I'acide 
sebacique, I'acide flimarique, I'acide maleique, I'acide 1,3-cyclohexandioique, 
I'acide phtalique, I'acide terephtalique et I'acide isophtalique et un melange de 
tels acides. 

10 

Les diols formant les motifs (b) sent choisis par exemple parmi les 
alcanediols et les polyalkyl^nediols, et on peut citer k titre d'exemple 
r^thyl^neglycol, le propyl6neglycol, le diethyleneglycol, le triethyleneglycol et 
le polypropyleneglycol. 

15 

Les diamines susceptibles de former une partie des motifs (b) sent de 
preference choisies parmi les alcanediamines et les 
poly(oxyalkylene)diamines. 

20 Le terme "fonction sulfonique" des motifs (c) englobe a la fois la 

fonction acide sulfonique (-SO3H) et les fonctions salifiees correspondantes 
obtenues par neutralisation de la fonction acide sulfonique avec une base, par 
exemple avec un hydrojg^de de metal alcalin. 

Les fonctions sulfoniques sont de preference sous forme neutralisee 

25 par une base organique ou minerale. 

Les motifs (c) sont derives par exemple d'acides dicarboxyliques, 
d'esters d'acides dicarboxyliques, de glycols et d'hydroxyacides, portant tous 
au moins un groupe sulfonique, sous forme acide et/ou neutralisee, de 
preference sous forme neutralisee. 

30 Les motifs (c) portant au moins une fonction sulfonique representent 

de preference de 2 a 15 % en moles de I'ensemble des monomeres. 
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Les motifs (d) derives de monomeres multifonctionnels sont presents 
de preference en une quantite comprise entre 0,1 et 40 % en moles rapportee a 
I'ensemble des monomeres. 

Les monomeres multifonctionnels formant les motifs (d) sont choisis 
5 par exemple parmi le trimethylol6thane, le trimethylolpropane, le glycerol, le 
penta^rythritol, le sorbitol, I'anhydride trimellitique, I'erythritol, le threitol, le 
dipentaerythritol, le dianhydride pyromellitique et I'acide 
dimethylpropionique. 

10 Les polyesters sulfoniques ramifies peuvent comporter, en plus des 

quatre types de motifs (a) k (d) decrits ci-dessus, des motifs (e) d6riv6s de 
monomeres comportant deux fonctions reactives differentes, choisis par 
exemple parmi les hydroxyacides carboxyliques et les aminoacides 
carboxyliques ou un melange de ceux-ci. 

15 Ces motifs (e) peuvent repr^senter jusqu'a 40 % en moles de 

I'ensemble des monomeres (a), (b), (c), (d) ef (e). 

Bien entendu, les polymSres sulfoniques ramifies utilises dans la 
pr6sente invention sont obtenus de preference a partir d'un melange de 
20 monomeres dans lequel le nombre d'equivalents de fonctions acide 
carboxylique est substantiellement egal au nombre d'equivalents de fonctions 
hydroxyle et de fonctions amino, eventuellement presentes. 

Les polymeres sulfoniques ramifies utilises dans les compositions de 
25 coiffage de la presente invention sont connus et commercialises par exemple 
par la societe Eastman. On peut citer a titre de produit commercial pref6re le 
produit vendu sous la denomination AQ 1350® par la societe Eastman. 

Les compositions de coiffage de la presente invention ont de 
30 preference une teneur en eau dans la phase liquide comprise entre 70 et 98 % 
en poids, de preference entre 75 et 96 % en poids. 

La phase liquide peut contenir des composes hydrocarbones 
hydroxyles autres que I'ethanol, comme par exemple le glycerol et 
I'isopropanol. 
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La phase liquide, egalement appelee "jus", des compositions de 
coiffage de la presente invention doit avoir une concentration minimale en 
polyester sulfonique ramifie permettant le depot d'une quantite sufBsante de 
5 polymere permettant la fixation des cheveux. 

D'une manidre generale, il s'est avere qu'une concentration de 
polyester sulfonique ramifi^ comprise entre 0,2 et 15 % rapportee au poids 
total de la phase liquide de la composition de coiffage, convenait bien a 
invention. On pr6fere en particulier une gamme de concentration allant de 0,5 
10 ^ 1 0 % du poids de la phase liquide. 

Comme indique ci-dessus, I'agent propulseur, k savoir le 
dimethylether, represente de 35 a 55 % du poids total de la composition 
coiffante aerosol de la presente invention. 

15 

Les compositions de coiffage de la presente invention peuvent 
contenir - en plus d'un ou de plusieurs polyesters ramifi6s - un ou plusieurs 
autres polymferes fixants filmogenes connus anioniques, non ioniques, 
amphoteres ou cationiques a I'etat dissous ou disperse (latex). 

20 

Les compositions de coiffage de la presente invention peuvent 
contenir en outre un ou plusieurs additifs cosmetiques ou de formulation 
utilises habituellement dans le domaine cosmetique. On peut citer a titre 
d'exemples de tels additifs les filtres UV, les parfums, les agents 
25 conservateurs, les pigments et colorants, les agents solubilisants, les agents 
anti-mousse, les vitamines, les agents conditionneurs tels que des silicones 
solubles, dispersees ou microdispersees, les particules organiques ou 
rainerales, synthetiques ou non, ou les agents tensioactifs. 

30 Les compositions de coiffage de la prdsente invention sont de 

preference des laques pour cheveux. 
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Exemple 

On prepare une laque capillaire A a forte teneur en eau selon 
I'invention et une laque capillaire B comparative a faible teneur en eau ayant 

les compositions suivantes : 



Ingredients 


Laque A (selon I'invention) 


Laque B (comparative) 


polyester 
sulfonique 
ramifie 
AQ 1350 
(Eastman) 


3,5 % en poids de matiere 

active (m.a) 

(soil 5,4 % en poids de m.a. 
rapporte a la phase liquide) 


3,5 % en poids de matiere 
active (soit 5,4 % en poids 
rapporte £i la phase liquide) 


Eau 


41,5 % en poids (soit 63,8 % 
rapporte k ia phase liquide) 


26,5 % en poids (soit 
40,8 % rapports k la phase 
liquide) 


Ethanol 


20 % en poids (soit 30,8 % 
rapporte a la phase liquide) 


35 % en poids (soit 53,8 % 
rapporte a la phase liquide 


Dimethylether 


35 % en poids 


35 % en poids 



Les deux laques sont pulveris^es sur des modeles. Chaque 
composition est pulverisee en comparatif sur ime demie-tete. Les r^suhats sont 
jug6s par evaluation sensorielle par un expert entrain^. 

Le pouvoir laquant est plus important pour la laque A selon I'invention 
que pour la laque B comparative. Les cheveux apres brossage sont plus lisses 
et moins sees pour la laque A selon I'invention. 
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REVENDICATIONS 

1. Composition de coiffage conditionnee dans un dispositif aerosol 

comprenant 

• de 45 a 65 % en poids d'une phase liquide contenant, k Vital dissous 
ou finement disperse dans un milieu liquide aqueux ou 
hydroalcoolique cosmetiquement acceptable, au moins un polyester 
sulfonique ramifie, et 

•de35a55%de dimethylether en tant qu'agent propulseur, 
la teneur totale en eau de la phase liquide etant comprise entre 65 % et 99 % en 
poids. 

2. Composition de coiffage selon la revendication 1, caract6ris€e par le 
fait qu'elle contient de I'ethanol et que le rapport pond6ral 
ethanol/dimethylether est inf^rieur ou egal a 1. 

3. Composition de coiffage selon la revendication 2, caracteris^e par le 
fait que la phase liquide a une teneur en ethanol inferieure ou egale ^ 35 % en 
poids, de preference inferieure ou 6gale h 25 % en poids, et en particulier 
inferieure ou 6gale a 15 % en poids. 

4. Composition de coiffage selon I'une quelconque des revendications 
precedentes, caracterisee par le fait que le polyester sulfonique ramifie est un 
polymere forme par polycondensation 

(a) d'au moins un acide dicarboxylique ne portant pas de fonction 

sulfonique, 

(b) d'au moins un did ou d'un melange d'un diol et d'une diamine, 

(c) d'au moins un monomere comportant deux fonctions reactives, 
identiques ou differentes, choisies parmi les groupes hydroxyle, 
amino et carboxyle, et portant en outre au moins une fonction 

sulfonique, et 

(d) d'au moins un monomere comportant au moins trois fonctions 
reactives, identiques ou differentes, choisies parmi les groupes 
hydroxyle, amino et carboxyle. 
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5. Composition de coiffage selon la revendication 4, caracterisee par le 
fait que le polyester sulfonique ramifie contient en outre des motifs derives de 
monomeres difonctionnels (e) choisis parmi les hydroxyacides carboxyUques 
et les aminoacides carboxyUques ou un melange de ceux-ci. 

6. Composition de coiffage selon la revendication 5, caracterisee par le 
fait que le monomere difonctionnel (e) represente jusqu'a 40 % en moles de 
I'ensemble des monomeres. 

7. Composition de coiffage selon Tune des revendications 4 k 6, 
caracterisee par le fait que le monomere (c) portant au moins une fonction 
sulfonique represente de 2 a 15 % en moles de I'ensemble des monomeres. 

8. Composition de coiffage selon I'une quelconque des revendications 
caracterisee par le fait que le monomere (d) comportant au moins trois 

fonctions rdactives represente de 0,1 a 40 % en moles de I'ensemble des 
monom^es. 

9. Composition de coiffage selon Tune quelconque des revendications 
4 d 8, caracterisee par le fait que les acides dicarboxyliques ne portant pas de 
fonction sulfonique formant les motifs (a) sont choisis parmi les acides 
dicarboxyliques aliphatiques, les acides dicarboxyliques alicycliques, les 
acides dicarboxyliques aromatiques et les melanges de tels acides. 

10. Composition de coiffage selon la revendication 9, caracterisee par 
le fait que les acides dicarboxyliques formant les motifs (a) sont choisis dans le 
groupe forme par I'acide 1,4-cyclohexanedioi'que, I'acide succinique, I'acide 
glutarique, Tacide adipique, I'acide az^laique, I'acide s^bacique, I'acide 
fumarique, I'acide maleique, I'acide 1,3-cyclohexandioYque, I'acide phtaUque, 
I'acide ter^phtalique et I'acide isophtalique et un melange de tels acides. 
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11. Composition de coiffage selon Tune quelconque des revendications 
4 a 10, caract^risee par le fait que les diols formant les motifs (b) sont choisis 
parmi les alcanediols et les polyalkylenediols. 

5 12. Composition de coiffage selon la revendication 1 1, caractdrisee par 

le fait que les diols formant les motifs (b) sont choisis parmi I'^thyleneglycol, 
le propyleneglycol, le diethyleneglycol, le triethyl^neglycol et le 
polypropyldneglycol. 

10 13. Composition de coiffage selon Tune quelconque des revendications 

4 ^ 12, caract&isee par le fait que les diamines formant les motifs (b) sont 
choisies parmi les alcanediamines et les poly(oxyaU^lene)diamines. 

14. Composition de coiffage selon I'une quelconque des revendications 
15 4 a 13, caracterisee par le fait que le monomere (c) portant au moins une 

fonction sulfonique est choisi parmi les acides dicarboxyliques, les esters 
d'acides dicarboxyliques, les glycols et les hydroxyacides, portant tous au 
moins un groupe sulfonique, sous forme acide et/ou neutralisee, de preference 
sous forme neutralisee. 

20 

15. Composition de coiffage selon I'une quelconque des revendications 
4 h 14, caracterisee par le fe.it que le monomere multifonctionnel (d) est choisi 
parmi le trim6thyloiethane, le trimethylolpropane, le glycerol, le 
penta6rythritol, le sorbitol, I'anhydride trimellitique, rerythritol, le thr^itol, le 

25 dipentaerythritol, le dianhydride pyromellitique et I'acide 
dimethylpropionique. 

16. Composition de coiffage selon I'une quelconque des revendications 
precedentes, caracterisee par le fait que le polyester sulfonique ramifi6 

30 represente de 0,2 a 15 %, et de preference de 0,5 10 % du poids total de la 
phase liquide de la composition de coiffage. 
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17. Composition de coiffage selon Tune quelconque des revendications 
precedentes, caracterisee par le fait que la teneur en eau de la phase liquide est 
comprise entre 70 % et 98 %, de preference entre 75 et 96 % en poids. 

18. Composition de coiffage selon I'une quelconque des revendications 
precedentes, caracterisee par le fait qu'il s'agit d'une laque pour cheveux. 

19. Precede de coiffage par pulverisation d'une composition de 
coiffage, conditionnee dans un dispositif aerosol, selon Tune quelconque des 
revendications precedentes, sur les cheveux. 
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